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Besehrerbung 



[0001] Die Erfindung betrlfft die Verwendung eines 
Leuchtstoffs mit einer Granatstruktur A3B50^2 ^"r d'© 
Anregung durch eine blau emittlerende Strahlungsquel- 
le gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und des 
weiteren eine zugehorige Lichtquelle sowie ein damit 
zusammenhangender Leuchtstoff. Es handelt sich da- 
bei insbesondere um einen gelb emittierenden Granat- 
Leuchtstoff fur die Anregung durch eine Lichtquelle mrt 
Icurzen Wellenlangen Im sichtbaren blauen Spektralbe- 
relch, wodurch weiBes Llchtereeugt wird. Als Lichtquel- 
le eignet sich insbesondere eine Lampe {vor allem 
Leuchtstofflampe) oder eine LED (light emitting diode). 

Stand der Teehnik 

[0002] Aus der WO 98/05078 ist berelts eine LED mit 
einem Granatleuchtstoff bel<annt. Als Leuchtstoff wird 

dortelnGranatderStrukturA3B50i2eingesetzt,dessen 
Wirtsgitter als erste Komponente A aus mindestens el- 
ner der Seltenen Erdmetalle Y. Lu, Sc. La, Gd oder Sm 
besteht. Welter wird fur die zweite Komponente B eines 
der Elemente Al, Ga oder In verwendet. Als Dotlerstoff 
wird ausschlieBiich Ce eingesetzt. 
[00031 Aus der WO 97/50132 Ist ein sehr ahnlicher 
Leuchtstoff bekannt. Als Dotierstoff wirti dort entweder 
Ce Oder Tb eingesetzt. Wahrend Ce im gelben Spelc- 
tralbererch emittiert, liegt die Emission desTb im grunen 
Spelctralberelch. In belden FSIIen wird das Prinzip der 
KomplementSrfarbe (blau emittierende Lichtquelle und 
gelb emittierender LeuchtstofQ zur Erzielung einer wel- 
Ben Lichtfarbe venwendet. 

[0004] SchlieBlich ist in BPA 124 175 eine Leucht- 
stofflampe beschrieben, die neben einer Quecksllber- 
fiillung mehrere LeuchtstofTe enthalt. Diese werden 
durch die UV-Strahlung (254 nm) oder auch durch die 
kurzwelllge Strahlung bei 460 nm angeregt. Drei 
Leuchtstoffe sind so gewahit, dass sie sich zu welB ad- 
dleren (Farbmischung). 



Oarsteilung der Erfindung 

[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfln- 
dung, ein neues Anwendungsgebiet fur einen Leucht- 
stoff mit einer Granatstruktur A3B5012 anzugeben so- 
wie eine entsprechende Ltehtquelle bereitzustellen. 
[0006] Es ist eine weltere Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung. einen Leuchtstoff gemaB dem Oberbegriff 
des Anspruchs 10 bereitzustellen, der bestandig gegen 
hohe themfiische Belastung Ist und sich gut fur die An- 
regung im kurzwelllgen sichtbaren Spektralbereich elq- 
net. ^ 

[0007] plese Aufgaben werden durch die kennzeich- 
nenden Merkmale des Anspruchs 1 gelost. Besonders 
vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den abhan- 
gigen Anspriichen. 

[0008] ErflndungsgemaB wird ein Leuchtstoff, der ei- 



ne Granatstruktur A3B5O12 besitzt und der mit Ce dotiert 
ist, fur LIchtquellen, deren Emission Im kurzwelllgen op- 
tischen Spektralbereich im Berelch 420 bis 490 nm liegt 

venivendet.wobeldiezwelteKomponenteBmindestens 
5 eines der Elemente Al und Ga reprasentiert. wobei die 
erste Komponente A Terbium in einer IVllndestmenge 
von 1 mol-% der Komponente A enthait. Obenaschen- 
denveise hatsteh herausgestellt, dasssich Terbium (Tb) 
unter besonderen Umstanden, namllch bei blauer An- 
10 regung Im Berelch 420 bis 490 nm. ais Bestandteil des 
WIrtsgitlers (erste Komponente A des Granats) fur ei- 
nen gelb emittierenden Leuchtstoff eignet, dessen Akll- 
vator Cer ist. BIsher wurde Tb In diesem Zusammen- 
hang lediglich als Aktivator oder Koaktivator neben Cer 
^5 fiir die Emission im Grunen in Betracht gezogen. wenn 
die Anregung durch Kathodenstrahlen (Eleklronen) wie 
bei GB-A 2 000 173 oder kurzwelllge UV-Photonen er- 
folgt (GB-A 1 600 492 und EP^ 208 713 sowie EP-A 
142 931). 

50 [0009] Dabeikann Terbium als Hauptbestandteil der 
ersten Komponente A des Granats in Alleinsteliung oder 
zusammen mit mindestens einer der Seltenerdmetalle 
Y, Gd, La u/o Lu verwendet werden. 
[001 0] Als zweite Komponente wird mindestens eines 

25 der Elemente Al oder Ga verwendet. Die zweite Kom- 
ponente B kann zusatzllch In enthalten. Der Aktivator 
Ist Cer. 

[0011] In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungs- 
fomn wird ein Granat der Struktur 
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(Tbi.,.ySE,Cey)3(AI,Ga)50^2 

venwendet, wobel 
55 SE = Y, Gd, La und/oder Lu; 
0Sx50,5-y; 0<y<0,1 gilt. 

[001 2] Fur diesen neuartlgen Leuchtstoff wird auBer- 
dem selbstandig Schutz begehrt. 
[0013] Der Leuchtstoff absorbiert Im Berelch 420 bis 
^ 490 nm und kann so durch die Strahlung einer blauen 
Lichtquelle, die Insbesondere die Strahlungsquelle fQr 
eine Lampe oder LED Ist. angeregt werden. Gute Er- 
gebnisse wurden mit einer blauen LED erzielt, deren 
Emissionsmaximum bei 430 bis 470 nm lag. Das Maxi- 
^5 mum der Emission des Tb-Granat;Ce-Leuchtstoffs liegt 
bei etwa 550 nm. 

[0014] Dieser Leuchtstoff eignet sich besonders fur 
die Verwendung in einer welBen LED. beruhend auf der 
Komblnatlon einer blauen LED mit dem Tb-Granat-hal- 
50 tigen Leuchtstoff, der durch Absorption eines Tells der 
Emission der blauen LED angeregt wird und dessen 
Emission die iibrig bleibende Strahlung der LED zu wel- 
Bem Licht erganzt. 

[0015] Als blaue LED eignet stch insbesondere eine 
55 Ga(ln)N-LED, aber auch jeder andere Weg zur Erzeu- 
gung einer blauen LED mit einer Emission im Bereich 
420 bis 490 nm. Insbesondere wird als hauptsachlicher 
Emissionsbereich 430 bis 470 nhi empfohlen. da dann 
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die Effizienz am hochsten ist. 

100161 Durch die Wahl von Art und Menge an Selten- 

erdmetallen ist eine Feineinslellung der Uge der 

sorptions^ und der Emissionsbande moglich ahnlich 

wSe8«irandereLeuchtttoffedesTypsYAG:Ceaus 

der Ueratur bekannt ist. In Verbindung mrt Leucht- 
dioden eignet sich vor allem ein Bereich fur x. der rwi- 

< V < 0 06 Der ertindungsgemaSe Leuchtstoff eignet 
Sich auch zur Kombination mit anderen Leuchtstoffea 
Gute Eignung als Leuchtstoff zeigt em GranatderStruk- 
tur 

(Tt>xSEi.x^Cey)3(AI,Ga)50i2. 

wobel SE = Y. Gd, U und/oder Lu; 
0 01 S X S 0.02, insbesondere x = 0,01 ; 
o'< V < 0 1 gilt. Haufig liegt y im Bereich 0,01 bis 0^05. 
tOOITl Generell dienen kleinere Mengen an Tb im 
Wirtsglttervor allem dazu, die Eigenschaften bekann^ 
Cer-aktivierter Leuchtstofle zu verbessem . wahrend d e 
Zujie groBerer Mengen anTb gezlelt vor allem dafur 
eingeseW werden kann, die Wellenlange der Em«s.on 
belinriter Cer-aktivierter Leuchtstoffe zu verschieben. 
Daher eignet sch ein hoher Anteil Tb besonde^^ gut 
weiBe LED mit niedriger Farbtemperatur unter 5000 K. 



(fortgesetzt) 



2,07 g 
37,57 g 
26,41 g 

0,15 g 
0,077g 



CeroxidCe02 
Terbiumoxid Tb407 
Aluminiumoxid AI2O3 
Bariumfluorld BaF2 
Borsaure HjSO^ 



werden vemiischt und in einer 250-ml-Polyethylen. 
Weithaisflasche mit 150 g Aluminiumoxidkugein von 10 
mm Durchmesser zwei Stunden lang zusammen ver- 

IS201"" Dabei dienen Bariumfluorld und Borsaure als 
FluBmittel. Die Mischung wird In einem bedeckten Ko- 
rundtiegel fur drei Std. bei 1 550 -C in Fo™ergas(St.ck- 
stoff mft 2,3 Vol-% Wasserstoff) gegiOht Das Gluhgut 
wird in einer automatischen Morsermuhle gemahlen 
und durch ein Sieb von 53 ^m Maschenwette ges.rtt. 
AnschlieBend erfolgt eine zweite GIQhung ftir dre. Std. 
bei 1 500 -C in Fomiiergas (Stickstoff mit 0,5 Voh% Was- 
serstoff). Danach wird wie nach der ersten G'uh^ng ge- 
mahlen und gesiebt. Der erhaltene Leuchtstoff enl- 
sDricht der Zusammensetzung 

Of Tb» «Cen nA)VWsOi2. Er weist eine kraftig gelbe 

stofls bel Anregung mit 430 nm und ein Remesions^ 
spektrum des Leuchtstolfs zwischen 300 und 800 nm 
sind in Figur 1 und 2 vifiedergegeben. 
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Figuren 

r00181 im f olgenden soil die Erfindung anhand meh- 
rerer AusfOhrungsbeispiele naher eriautert werden. Es 
zeigen: 

Figur 1 ein Emissionsspektrum eines ersten Tb-Gra- 

nat-Leuchtstoffs; 
Figur 2 das Remissionsspektaim dieses Tb-Granat- 

Leuchtstoffs; 

Figur 3 Emissionsspektren weiterer Tb-Granat- 

Leuchtstoffe; . 
Figur 4 Remlsslonsspektren der "rt-Granat-Leucht- 

stoffeaus FigurS; 
FigiirS Emissionsspektren weiterer Tb-Granat- 

Leuchtstoffe; . u. 

Figur 6 Remlsslonsspektren der Tb-Granat-Leuoht- 

8toffeausFigur5; 
Figur 7 ein Emissionsspektrum einer weiSen LED 

mit Tb-Granat-Leuchtstoff. 

Besehrelbung mehrerer AusfOhrungsbeispiele 

Ausfuhrungs belspiel Nr. 1: 
[0019] Die Komponenten 
j 9,82 g I Yttriumoxid Y2O3 | 
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AusfOhrung sbeispiel Nr. 2: 
[00211 Die Komponenten 
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40 



45 



so 



43,C^ 


Teitiumoxid Tb^Oy 




Ceroxid CeOg 


21,1^ 


Aluminiumoxid AI2O3 


0.1$ 


1 Bariumfluorid BaF2 


0,C$< 


Borsaure H3BO3 



werden wie unter Beispiel Nr. 1 beschneben mnig ge- 
mischt. Zwei Gluhungen und die weitere Aufarbeltung 
der Gluhprodukte erfoigen wie unter BeispieM be- 
schrteben. Der erhaltene Leuchtstoff entspricht der ge- 
samten Zusammensetzung (Tbo.gsCeoWaAlsOia oaer 
in der das Wirtsgitter verdeutlichenden Darstellung 
Th,AUO«:Ce. Er weist eine krSftig gelbe K6rperfarbe 
auf Das Rontgenbcugungsdiagramm zeigt. dass eine 
kubische Granatphase voriiegt. D» Emtesionsspek- 
urn und Remissionsspektrum dieses Leuchtstoffs ist in 
Figur 3 bzw. 4 gezelgt. 



Ausfuhruni 



Nr. 3: 



M [0022] Die Komponenten 



32.18 g 



Yttriumoxid Y2O3 



3 



0,56 g 
2.07 g 
26,41 g 
0,077 g 



(fortgesetzt) 

ierDiumoxicJTb407 
Ceroxid CeOg 
Aluminiumoxid AlgOg 
Borsaure H3BO3 
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Ausfuhrungsbeispiel Nr. fir 
[0025] Die Komponenten 



werden wie unter Beispiel Nr. 1 beschrieben innig ge- 
mischt. Zwei Gluhungen und AufarbeitungderGiahpro- 
dukte erfolgen wte unter Beispiei Nr. 1 beschrieben Der 

erhalteneLeuchtstoffentsprlchtderZusarnmensetzung 
(Yo^5»Do.oiCeo.o4)3Al50i2 . Er werst eine kraftig gelbe 
Korperfarbe auf. Das Emisslonsspektrum und Remlssl- 
onsspektrum dieses Leuchtstoffs ist in Figur 3 bzw 4 
gezeigt. 

Ausfuhrungsbeispiel Nr. 4: 
I0023J Die Komponenten 




Terbiumoxld Tb^Oy 
Ceroxid CeOg 
Aluminiumoxid AlgOg 
BorsSure H3BO3 



10 



15 



26,7^ 


Yttriumoxld YgOg 


9,^ 


Terbiumoxld 113407 


2.C^ 


Ceroxid CeOg 


26,^ 


Aluminiumoxid AlgOg 




Bariumfluorid BaFg 


o.cs'; 


Borsaure H3BO3 



werden wie unter Beispiel Nr. 1 beschrieben innig ge- 
mischt. Zwei GIQhungen und Aufarbeitung der Gliihpro- 
dukteerfolgenwieunterBeispielNr. 1 beschrieben Der 
erhaltene Leuohtstoff entspricht der Zusammensetzung 
0;o.79Tbo.i7Ceo.o4)3Al50i2 . Er weist eine l<raftig gelbe 
Korperfarbe auf. Das Emissionsspei<trum und Remissi- 
onsspektrum dieses Leuchtstoffs Ist In Rgur3 bzw 4 
gezeigt. " 

AusfOhrunosbelsplel Mr s 
[0024] Die Komponenten 
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15 



30 



werden wie unter Beispiel Nr. 1 beschrieben innig ge- 
mischt. Zwei GlOhungen und Aufarbeitung derGliihpro- 
dukte erfolgen wie unter Beispiel 1 beschrieben. jedoch 
ist die Gluhtemperatur bei den beiden GIQhungen ie- 
weils 50 -C niedriger. Der erhaltene Leuchtstoff ent- 
spncht der Zusammensetzunq (Tbn »cCe» \ ai r> 
Er weist eine kraftig g„be Koje^/rfe a^^^^^^^^^ 
sionsspektrum und Remisslonsspektrum 
Leuchtstoffs ist In Figur 5 bzw. 6 gezeigt. 

AusfOhrunosbelsplel Nr. 7- 

[0026] Die Komponenten 





Terbiumoxld Tb407 




Ceroxid CeOg 


17,C^ 


Aluminiumoxid AI2O3 


7.5j) 


Galliumoxid 68203 


0,($2 


Borsaure H3B03 
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30,82 g 


Yttriumoxld Y2O3 


0.56 g 


Terbiumoxld Tb407 


4,13 g 


Ceroxid Ce02 


26,41 g 


Aluminiumoxid AI2O3 


0,149g 


Bariumfluorid BaFg 


0,077g 


Borsaure H3BO3 



werden wie unter Beispiel Nr. 1 beschrieben innig ge- 
mischt, Zwei GlOhungen und Aufarbeitung der Gluhpro- 
dukteerfolgenwieunterBeispielNrl beschrieben Der 
erhaltene Leuchtstoff entspricht der Zusammensetzung 
Oo.9iTbo.oiCeo osjaAljOij. Er weist eine krfiftig gelbe 
Korperfarbe auf. 



40 



45 



SO 



werden wie unter Beispiel Nr. 1 beschrieben Innig ge- 
mischt. Zwei Gluhungen und Aufarbeitung der Gluhpro- 
dulae erfolgen wie unter Beispiel 1 beschrieben. jedoch 
Bt die Gluhtemperaturbei beiden GlOhungen JeweHs 50 
C niedriger. Der erhaltene Leuchtstoff entspricht der 
Zusammensetzung ^t,s>^Ce^,^)^M,QBO,^ . Er weist 
eine Icraftig gelbe Korperfarbe auf. Das Emissionsspek- 
trum und Remisslonsspektrum dieses Leuchtstoffs ist in 
FigurS bzw. 6 gezeigt. 

AusfQhrun | C|sbelsplel Nr 8: 

[0027] Die Komponenten 





Teiblumoxld Tb407 




Ceroxid Ce02 


12.^ 


Aluminiumoxid AI2O3 




Galliumoxid 68203 


0.(^2 


Borsaure H3BO3 
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werden wie unter Beispiel Nr 1 beschrieben innig ge- 
mischt. Zwei Gluhungen und Aufarbeitung derGIQhpro- 
dulrte erfolgen wie unter Beispiel 1 beschrieben. jedoch 
^«t die Gluhtemperatur bei beiden GlOhungen Jewells 50 
C niednger. Der erhaltene Leuchtstoff entspricht der 
Zusammensetzung (Tbo^Ceo.o4)3Al3Ga20i2 . Erweist 
eine gelbe Korperfarbe auf. Das Emisslonsspektrum 
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und Remissiohsspektrum dieses Leuchtstoffs ist in Fi- 
gurSbzw.egezeigt. 

AusfOhrunqsbeispiei Nr. 9 

[0028] Die Komponenten 



H0i 


Yttriumoxid Y2O3 




Gadoliniumoxid Gd203 




Terbiumoxld Tb407 


595g 


Ceroxid Ce02 




Aluminiumoxid AlgOs 


5$ 


Borsaure H3BO3 



werden In einem 60 I Polyethylenfass 24 Stunden ge- 
mischt. Die Mischung wird In Gluhtiegel aus Aluminium- 
oxid von ca. 1 I Fassungsvemnogen eingefullt und in ei- 
nem Durchschubofen 6 Stunden bel i 550 «C in Fomiier- 
gas geglQht. Das geglOhte Material wird in einer auto- 
matischen MorsermClhle gemahlen und anschlieBend 
fein gesiebt. Der erhaltene Leuchtstoff hat die Zusam- 
menseuung (Yo.5oGdo.45'^o,oiCeo.o4)3Al50i2- w^'f 
eine Icraftig gelbe Korpeilarbe auf . Das Emisslonsspek- 
trum und Remissionsspelctrum dieses Leuchtstoffs ist in 
Figur3bzw.4gezelgt. 

Ausfuhrungsbeispiel 10 (LED): 

[0029] Beim EinsaU dieser Leuchtstoffe In einer wei- 
Ben LED zusammen mit GaInN wird ein Aufbau ahnlich 
wie in WO 97/50132 beschrieben verwendet. Beispiel- 
weise werden glelche Teile von Leuchtstoff nach Bei- 
spiel 1 und von Leuchtstoff nach Beispiel 4 in Epoxid- 
harz dispergiert und mit dieser Harzmischung eine LED 
mit einem Emissionsmaximum von etwa 450 nm (blau) 
umhullt. Das Emissionsspektrum einer so erhaltenen 
weiBen LED ist in Figur 7 dargestellt. Die IS/lischung der 
biauen LED-Strahlung mit der gelben Leuchtstoff-Emis- 
slon ergibt in diesem Fall einen Farbort von x = 0,359 / 
y = 0,350, entsprechend welBem Licht der Farbtempe- 
ratur4500K. 

[0030] Die oben beschriebenen Leuchtstoffe weisen 
im allgemeinen gelbe Korperfarbe auf. Sie emittieren im 
gelben Spektralbereich . Bei Zugabe oder alleiniger Ver- 
wendung von Ga statt Ai verschiebt sich die Emission 
mehr in Richtung gmn, so dass sich insbesondere auch 
hohere Farbtemperaturen realisleren lassen. Insbeson- 
dere konnen Ga-haltlge (oder Ga.Ai-haltige) Tb-Grana- 
te und rein Al-haltige Tb-Granate gemischt verwendet 
werden um eine Anpassung an gewunschte Farborter 
vomehmen zu konnen. 
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emittierende Strahlungsquelle, deren Emission im 
kurzwelligen optischen Speklralbereteh von 420 bis 
490 nm liegt, wobei der Leuchtstoff mit Ce aktMert 
ist entsprechend der Darstellung AgBsOij-Ce. wo- 

5 bei die zweite Komponente B mindestens eines der 
Elemente AI und Ga reprasentiert, wobei die erste 
Komponente A Terbium enthalt und zwar In einer 
Mindestmenge von 1 mol-%. 

to 2. Verwendung eines Leuchtstoffs . nach Anspruch 
1 , dadurch gekennzclchnet, dass die erste Kom- 
ponente A ubenwiegend oder allein durch Terbium 
gebildetist. 

15 3. Verwendung eines Leuchtstofffe nach Anspmch 
1 . dadurch gekennzeichnet, dass der Leuchtstoff 
durch eine Strahlung im Bereich 430 bis 470 nm, 
anregbar ist. 

20 4. Verwendung eines Leuchtstoffs nach Anspruch 
1 dadurch gekennzeichnet, dass die erste Kom- 
. ponente neben Tb Anteile von Y. Gd. La u/o Lu ver- 
wendet. 

25 5. Verwendung eines Leuchtstoffs nach Anspruch 
1 dadurch gekennzeichnet, dass ein Granat der 
Struktur (Tbvx-ySExCey)3(AI.Ga)50i2 verwendet. 
wobei SE Y, Gd, U und/oder Lu; 
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0<x<0,5-y; 



PatentansprOche 

1. Venwendung eines Leuchtstoffs mit einer Granat- 
struktur A3B5O12 fur die Anregung durch eine blau 



0<y<0,1 gift. 

35 

6 Verwendung eines Leuchtstoffs nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite 
Komponente B zusatzlich In enthalt. 

40 7 Lichtquelle. die primar Strahlung im kurzwelligen 
Bereich des optischen Spektralbereichs zwischen 
420 und 490 nm emittiert, wobei diese Strahlung 
teitweise oder vollstandig mittels eines Leuchtstoffs 
nach einem der vorhergehenden AnsprOche 1 bis 
6 in langerwellige Strahlung konvertlert wird, 

8 Lichtquelle nach Anspruch 7. dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die primar emittierte Strahlung im 
Wellenlangenbereich 430 bis 470 nm liegt. 

9 Lichtquelle nach Anspruch 7. dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als primare Strahlungsquelle eine 
blau emittierende Leuchtdiode, insbesondere auf 
Basis von Ga(ln)N, venwendet wird. 

10. Leuchtstoff mit einer Granatstruktur A3B5O12, wo- 
bei der Leuchtstoff mit Ce aktiviert ist entsprechend 
der Darstellung AaBsO^g-C^e, wobei die zweite 
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50 



55 



5 
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Komponente B mindestens eines der Elemente Al 
und Ga reprasentiert, wobei die erete Komponente 
A Terbium enthfilt, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Granat der Strulrtur (Tb,.^^SE^Cey)3(AI. 
Ga)50i2 verwendet, wobei 
SE = Y, Gd, La und/oder Lu; 



0^xS0,5-y; 
0<y<0,1 gilt. 



Claims 



1. 



5. 



6. 



7. 



Use of a phosphor having a gamet structure 
A3B5O12 for excitation by a blue-emitting radiation 
source, the emission from which lies in the short- 
wave optical spectral region from 420 to 490 nm. 
the phosphor being activated with Ce as represent- 
ed by AgBgOigiCe, the second component B repre- 
senting at least one of the elements Al and Ga and 
the first component A containing terbium, specifi- 
cally in an amount of at least 1 mol%. 

Use of a Phosphor according to Claim 1 , charac- 
terized in that the first component A is fonned pre- 
dominantly or entirely by terbium. 

Use of a Phosphor according to Claim 1 , charac- 
terized in that the phosphor can be excited by ra- 
diation in the range from 430 to 470 nm. 

Use of a Phosphor according to Claim 1 , charac- 
terized in that the first component in addition to Tb 
also uses fraction of Y, Gd, La and/or Lu. 

Use of a phosphor according to Claim 1 , charac- 
terized In that a garnet of the structure (Jb< RE - 
Cey)3(AI.Ga)50i2, where "''"^ 
RE = Y. Gd, La and/or Lu; 



0 < X ^ 0.5-y; 



0<y<0.1 

is used. 

Use of a phosphor according to Claim 1 , charac- 
terized in that the second component B addition- 
ally contains In. 

Light source which primarily emits radiation in the 
short-wave region of the optical spectral region be- 
tween 420 and 490 rim, this radiation being partially 
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or completely converted into longer-wave radiation 
by means of a phosphor according to one of the pre- 
ceding Claims 1 to 6. . 

8. Light source according to Claim 7, characterized 
In that the primary radiation emitted Is In the wave- 
length range from 430 to 470 nm. 

9. Light source according to Claim 7, characterized 
in that the primary radiation source used Is a blue- 
emitting light-emitting diode. In particular based on 
Ga(ln)N. 

10. Phosphor having a gamet structure A3B5O12. the 
phosphor being activated with Ce as represented 
by A3B50i2'Ce. the second component B repre- 
senting at least one of the elements Al and Ga, the 
first component A containing terbium, character- 
ized in that a garnet of the structure (Tb. , „RE - 
Cey)3(AI.Ga)50i2. where ' * 
RE = Y.Gd, La and/or Lu; 



0<x< 0.5-y; 



0<y <0.1 



is used. 



Revendicatlons 



1. 
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2. 



Utilisation d'une substance lumlnescente ayant une 
structure de grenat A3B5O12 pour I'excitation par 
une source de rayonnement emettant dans le bleu , 
dont remission se trouve dans le domaine optique 
spectral de courte longueur d'onde ailant de 420 k 
490 nm, la substance luminescence etant acth/ee 
par du Ce confomri6ment k la fomiule A^B^O^^'O^^ 
le deuxifeme constituent B repr^sentant au moins 
run des 6I6ments Al et Ga, tandls que le premier 
constituent A renferme du terbium et cela en une 
quantity d'au molns 1 % en mole . 

Utilisation d' une substance lumlnescente suivant la 
revendication 1 , caracterisee en ce que le premier 
constituent A est fonne d'une manifere pr6pond6- 
rante ou seulement par du terbium. 

Utilisation d' une substance tuminescente suivant la 
revendication 1, caracterisee en ce que la subs- 
tance luminescence peut etre excltee par un rayon- 
nement dans le domaine de 430 a 470 nm. 

Utilisation d' une substance lumlnescente suivant ia 
revendication 1 , caracterisee en ce que le premier 
constituent utilise, outre Tb, des proportions de Y, 
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de Gd, de La et/ou de Lu. 
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5 Utilisation d'une substance luminescente suivant la 
revendication 1 , caracterlsee en ce qu'il est utiHs6 
un grenat de structure (T b^. x.ySExCey)3(AI, « 

Ga)50i2 laquelle 

SE = Y,Gd, La et/ou Lu 

0 < X < 0,5-y ; 10 



0<y<0,1. 
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6 utilisation d'unp substance luminescente suivant la 
revendication 1 , caracterisee en ce que le deuxife- 
me constftuant B renfemie en outre In. 

7. Source lumineuse qui 6met du rayonnement primai- 
re dans le domaine de courte longueur d'onde du 
spectre optique compris entre 420 et 490 nm, ce 
rayonnement etant transfomie en tout ou partie au 
moyen d'une substance luminescente suivant I'une 
des revendlcations 1 h 6 pr6c6dentes lore du rayon- 
nement de grandes longueurs d'onde. 

8. Source lumineuse suivant la revendication 7, ca- 
racterlsee en ce que le rayonnement 6mis de ma- 
nlfere primaire est dans le domaine des longueure 
d'onde de 430 a 470 nm. 

9. Source lumineuse suivant la revendication 7, ca- 
racterisee en ce qu'il est utilis6 comma source de 
rayonnement primaire une diode luminescente 
6mettant dans le bleu, notamment ^ base de Ga(ln) 35 
N. 

10. Substance luminescente ayant une structure de 
grenat A3B5O12. la substance luminescente etant 
activee par du Ce confomnement & la tonnule 
AgBgOig'^® dans laquelle le deuxieme constituant 
B repr6sente au moins I'un des elements Al et Ga 
et le premier constituant A rent erme du terbium , ca- 
racterisee en ce qu'il est utilis6 un grenat de struc- 
ture (Tbi.,. ySE,Cey)3(AI,Ga)50i2 dans laquelle 

SE = Y, Gd, U et/ou Lu 
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0 < X < 0,5-y ; 
0<y<0,1. 
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